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Abstract of DE4409609 

Process for spinning cellulose fibres and filament yarns by the dry-wet extrusion process from a 
solution of cellulose in a water-containing N-oxide of a tertiary amine, in particular N-methylmorpholine 
N-oxide, by extruding the solution through die channels having an exit-side capillary section which has 
a cross-section minimum dimension d within the range from 40 to 100 mum and in which the cellulose 
molecules are preoriented by shearing forces, into a medium which does not precipitate the cellulose, 
further orienting the cellulose molecules by drawdown of the extruded solution jet in this medium in a 
ratio V within the range 0.5 V 3 and precipitating the cellulose from the solution jet by contacting with a 
precipitating medium without drawing. The process is characterised in that the cellulose solution is 
extruded through die channels whose length L is within the range from 200 to 800 mu m and whose 
capillary section has a length I within the range from 40 to 180 mu m. This short channel die process 
involves reduced capital investment costs for spinning dies and spinning pumps and reduced operating 
costs for the spinning plant. 
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(fJ) Verfahren zum Erspinnen von Cellulosefasern und -filamentgarnen 

<§) Verfahren zum Erspinnen von Cellulosefasern und -fila- 
mentgarnen nach dem Trocken-Na&extrusionsverfahren, aus 
einer Losung von Cellulose in einem Wasser enthaltenden 
N-Oxid eines tertiaren Amins, insbesondere N-Methylmorp- 
holin-N-oxid, durch Extrudieren der Losung durch Dusenka- 
nale mlt einem ausgangsseitigen Kapillarabschnitt, der eine 
Querschnittsmindestdimension d in dem Bereich von 40 bis 
100 urn hat und in dem die Cellulosemolekute durch 
Scherkrafte vororientiert werden, in ein die Cellulose nicht 
fallendes Medium, weiteres Orientieren der Cellulosemole- 
kule durch Verzug des extrudierten Losungsstrahls in diesem 
Medium in einem Verhahnis V in dem Bereich 0,5 V 3 und 
Ausfallen der Cellulose aus dem Losungsstrahl durch Beruh- 
rung mit einem Fallmedium ohne Verstreckung. Das Verfah- 
ren ist dadurch gekennzeichnet, da& man die Celluloseld- 
sung durch Dusenkanale extrudiert, deren Lange L in dem 
Bereich von 200 bis 800 urn liegt und deren Kapillarabschnitt 
eine Lange I in dem Bereich von 40 bis 180 urn hat. Dieses 
Verfahren mit Kurzkanafduse arbeitet mit verringerten Inve- 
stttionskosten fur Spinndusen und Spinnpumpen und verrin- 
gerten Betriebskosten der Spinnantage. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erspinnen von Cellulosefasern und -filamentgarnen nach dem 
Trocken-NaBextrusionsverfahren aus einer Losung von Cellulose in einem Wasser enthaltenden N-Oxid eines 
5 tertiSren Amins, insbesondere N-Methylmorpholin-N-oxid durch Extrudieren der Losung durch Dflsenkanale 
mit einem ausgangsseitigen Kapillarabschnitt, der eine Querschnittsdimension d in dem Bereich von 40 bis 
100 u.m hat und in dem die CellulosemolekOle durch Scherkrafte vororientiert werden, in ein die Cellulose nicht 
ausfallendes Medium, weiteres Orientieren der Cellulosemolekule durch Verzug des extrudierten Losungs- 
strahls in diesem Medium in einem Verhaltnis V in dem Bereich 0,5 < V<3 und Ausfallen der Cellulose aus dem 

io Ldsungsstrahl durch BerQhrung mit einem Fallmedium ohne Verstreckung. 

Aus EP-A-92890004.2 ist ein Verfahren zur Herstellung eines cellulosischen Formkorpers bekannt, bei dem 
eine cellulosische Aminoxidlosung durch eine Langkanalduse gepreBt, anschlieBend durch einen Luftspalt 
gefiihrt, in diesem verstreckt und schlieBlich in einem Fallbad koaguliert wird. Dabei betragen der minimale 
Lochdurchmesser der Langkanalduse hdchstens 150 u.m und die Lange des DQsenkanals mindestens 1000 p.m. 

15 Der ausgangsseitige zylindrische Kapillarabschnitt des Dusenkanals hat eine Lange von mindestens 250 urn. Das 
Verzugsverhaltnis Iiegt nach den Beispielen betrachtlich hdher als 3. Nur in dem Beispiel Nr. 6 wird bei einer 
Kapillarlange von 430 u.m und einem Kapillardurchmesser von 50 p.m mit einem Verzug im Luftspalt von 1,4 
gearbeitet Der Dusenkanal muB generell so lang und von so kJeinem Durchmesser sein, daB die auf die Losung 
in dem DOsenkanaJ einwirkenden Scherkrafte zu einer ausreichenden Vororientierung des Cellulosepolymeren 

20 fiihren. Der Benutzung von Langkanaldusen bei der Verspinnung mit kleinen Verzugsverhaltnissen verteuert die 
Investitionskosten und die Betriebskosten, da der Materialaufwand (Tantal, Edelmetall) ftir die Dusen betracht- 
lich ist und der Spinndruck proportional zur Lange des Kapillarabschnitts ansteigt. 

Aus DE-A-42 19 658.2 ist ebenfalls die Erspinnung von Cellulosefasern und -filamenten nach dem Trocken- 
NaBextrusionsverfahren aus Aminoxidl6sung bei einem Verzugsverhaltnis im Luftspalt von weniger als 3 

25 bekannt Zur Dimensionierung der Spinnkapillaren ist lediglich fur die Filamentherstellung ein Durchmesser d 
=» 120 bzw. 100 m und ein Verhaltnis t/d = 2 angegeben. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Erspinnen von Cellulosefasern 
und -filamentgarnen nach dem Trocken-NaBextrusionsverfahren aus einer Losung von Cellulose in einem 
Wasser enthaltenden N-Oxid eines tertiaren Amins zu schaffen, bei dem trotz eines geringen Verzuges von 

30 0,5<V<3 des Ldsungsstrahls in dem nicht ausfallenden Medium der Aufwand fur den Spinnbetrieb reduziert 
wird. Insbesondere sollen die Kosten fur die Spinnapparatur, insbesondere fur die Spinndusen und Spinnpum- 
pen, verringert werden. Daruber hinaus sollen auch die Betriebskosten der Spinnanlage verringert werden. 
Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Beschreibung. 

Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten Verfahren erfindungsgemaB dadurch geldst, daB man die 

35 Cellulosetdsung durch DQsenkanale extrudiert, deren Lange L in dem Bereich von 200 bis 800 nm liegt und deren 
Kapillarabschnitt eine Lange 1 in dem Bereich von 40 bis 180 \xm hat. Es wurde gefunden, daB bei der Extrusion 
der Losung durch die hier definierte KurzkanaldOse mit der durch sie erzielten Kosteneinsparung trotz des 
geringen Verzuges in dem nicht ausfallenden Medium gQnstige physikalische Fasereigenschaften erreicht wer- 
den. Die Senkung der Investitionskosten resultiert aus der einfacheren Fertigung der Duse bei gleichzeitiger 

40 Einsparung an teurem Dusenwerkstoff und durch die Kosteneinsparung fur die Spinnmaschtnen (Pumpen) 
infolge des geringeren Spinndruckes. Die Senkung der Betriebskosten ergibt sich durch den geringeren Energie- 
verbrauch fUr die Spinndruckerzeugung und den geringeren Aufwand fur die Spinndusenreinigung. 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen des erfindungsgemaBen Verfahrens ergeben sich aus den Unteranspruchen 2 
bis 7. Die nach Anspruch 7 ersponnenen Hohlprofilfasern zeichnen sich durch geringes Gewicht je Langenein- 

45 heit und hohe Sprungelastizitat aus, so daB sie sich z. B. fur Polsterzwecke eignen. 

Die Erfindung wird nachfolgend an Hand der Zeichnung und durch die Beispiele naher beschrieben. Es zeigt 
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Apparatur zur Durchfuhrung des Verfahrens der Erfindung; und 
Fig. 2 einen Teilschnitt einer Spinnduse fur das erfindungsgemSBe Verfahren, der die Dimensionierung und 
Form eines Dusenkanals zeigt 

50 Nach der schematischen Darstellung der Fig. 1 ist eine Spinnduse 3 in einem Abstand VS von der Oberseite 4 
eines Spinnbades 10 vorgesehen, das sich in einem Behalter 1 befindet In dem Behaiter 1 unterhalb des 
Spinnbadniveaus 4 ist ein Spinntrichter 2 fest angeordnet, der sich durch den Boden des Spinnbehaiters t 
hindurch erstreckt Der Eingangsdurchmesser und der Ausgangsdurchmesser des Spinntrichters 2 sind mit ED 
bzw. AD bezeichnet Die Lange des Spinntrichters ist mit SL bezeichnet Die ersponnene Fadenschar 5 wird von 

55 dem in dem Spinntrichter 2 fallenden Spinnbad soweit beschleunigt, daB die Zuliefergeschwindigkeit der zusam- 
mengefuhrten Fadenschar zum Umlenkorgan 6 etwa gleich der Abzugsgeschwindigkeit ist, so daB praktisch 
keine Nachverstreckung an dem Umlenkorgan 6 eintritt 

Fig. 2 zeigt den Langsschnitt eines Spinndusenkanals in der typischen Form, wie sie bei dem erfindungsgema- 
Ben Verfahren Anwendung findet. Der Kanal der Spinnduse 3 umfaBt einen Kapillarabschnitt 7 am Ausgangsen- 

60 de und einen Vorkanalabschnitt 8, der sich eingangsseitig uber den langsten Teil der Dicke der DOsenpIatte 
erstreckt Die Scherkrafte auf die Celluloselosung sind hauptsachiich in dem Kapillarabschnitt 7 wirksam, 
wahrend sie in dem Abschnitt 8 aufgrund des groBen Durchmessers zu vernachlassigen sind Die beiden 
Abschnitte 7 und 8 sind durch einen kegelstumpffdrmigen Obergangsabschnitt 9 miteinander verbunden. Der 
Durchmesser D des Vorkanalabschnitts 8 ist etwa gleich dem 6fachen des Durchmessers d des Kapillarab- 

65 schnitts. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren wird nachfolgend durch die Beispiele eriautert. 
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Beispiel 1 



In einem Kjieter werden Zellstoff mit einem DP = 490 und waBrige N-Methylmorpholin-N-oxidldsung 
gemischt Bei 80° C wird unter Vakuum und gleichzeitigem Losen soviel Wasser entfernt, daB eine Losung aus 
12% Cellulose und 88% N-Methylmorpholin-N-oxid-Monohydrat entsteht. Der Durchschnittspolymerisations- 
grad der Cellulose wird mittels Cuoxammethode gemessen. 

Die Nullscherviskositat t\ 0 der Losung folgt aus rotations viskosimetrischen Messungen bei 95° C und Extrapo- 
lation mittels Carreau-Ansatz, die Viskositat t|y durch Extrapolation nach Ostwald de Waele. Ober eine Forder- 
schnecke und Zahnradpumpe wird die Celluloselosung durch Spinndusen der in Fig. 2 gezeigten Form mit einem 
Kapillardurchmesser d «= 50 urn und einer Kapillarlange 1 = 40 u.m und demzufolge einem t/d-Verhaltnis von 
0,8 gepreBt Die Fadenschar wird durch einen Luftspalt von 10 mm gefuhrt, im Verhaltnis 1 : 2,65 verzogen und 
von einem mit waBrigem Spinnbad gespeisten Spinntrichter der Dimensionierung SL = 400 mm, ED — 90 mm 
und AD = 6 mm erfaBt und mit einer Geschwindigkeit von 40 m/min abgezogen. 

Die Fadenschar wird gewaschen, geschnitten, prapariert und getrocknet. Es werden die textilphysikalischen 
Eigenschaften in Qblicher Weise bestimmt Die SpinndQsengeometrie und die Kennwerte der Spinnlosung sind in 
der Tabelle 1 a, die Spinnparameter und die Dimensionierung des Spinntrichters in Tabelle 1 b und die ermittelten 
textilphysikalischen Parameter in der Tabelle 2 angegeben. 
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Beispiele 2 bis 6 

Es wird wie in Beispiel 1 gearbeitet, wobei jedoch die Spinndusengeometrie und zum Teil auch die Ldsungs- 
kennwerte, Spinnparameter und Trichterdimensionen geandert werden. Die Werte zusammen mit den ermittel- 
ten textilphysikalischen Parametern sind ebenfalls in den Tabellen angegeben. Die Luftspaltbreiten liegen in dem 
Bereich von 5 bis 20 mm. 

Aus den Tabellen ist ersichttich, daB nach dem erfindungsgemaBen Verfahren mit der Kurzkanalduse bei 
Spinndrucken in dem Bereich von etwa 4 bis 100 Bar Spinnprodukte mit befriedigenden textilphysikalischen 
Eigenschaften erhalten werden. Demgegenuber liegen die Spinndrucke unter Benutzung der LangkanaldQse 
nach EP-A-92890004 unter sonst gleichen Bedingungen erheblich uber 100 Bar, z. B. nach dem vergleichbaren 
Beispiel Nr. 6 bei etwa 580 Bar. 

Tabelle la 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Erspinnen von Cellulosefasern und -filamentgarnen nach dem Trocken-NaBextrusions- 
verfahren, aus einer Losung von CelJulose in einem Wasser enthaltenden N-Oxid eines tertiaren Amins, 
insbesondere N-MethylmorphoIin-N-oxid, durch Extrudieren der Losung durch DOsenkanaie mit einem 
ausgangsseitigen Kapillarabschnitt, der eine Querschnittsmindestdimension d in dem Bereich von 40 bis 
100 u.m hat und in dem die Cellulosemolekule durch Scherkrafte vororientiert werden, in ein die Cellulose 
nicht failendes Medium, weiteres Orientieren der Cellulosemolekule durch Verzug des extrudierten L6- 
sungsstrahls in diesem Medium in einem Verhaltnis V in dem Bereich 0,5 < V < 3 und Ausfailen der Cellulose 
aus dem Losungsstrahl durch Beriihrung mit einem Fallmedium ohne Verstreckung, dadurch gekennzeich- 
net, daB man die Celluloselosung durch DOsenkanaie extrudiert, deren Lange L in dem Bereich von 200 bis 
800 urn liegt und deren Kapillarabschnitt eine Lange 1 in dem Bereich von 40 bis 180 ^im hat. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Kapillarabschnitt eine Lange 1 in dem 
Bereich von 50 bis 1 50 u.m hat 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Lange L der Dusenkanale in dem 
Bereich von 300 bis 500 u.m liegt 

4. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Kapillarabschnitt ein 
Verhaltnis 1/d von 0,8 bis 1 hat. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der eingangsseitige Vorkanal- 
abschnitt des DQsenkanals zylindrisch ist und die in ihm auf die Losung wirkenden Scherkrafte gegenuber 
den im Kapillarabschnitt wirksamen Scherkraften vernachiassigbar sind. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Verhaltnis D/d des Vorkanaldurchmessers 
D zu dem Kapillardurchmesser d in dem Bereich von 3 bis 10 liegt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB man die Losung zu Hohlprofi- 
len extrudiert 
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